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llprdovO 11 von Gg n re 1 n l : j ipgn irp n 3 o , 

In i-OsjUUt'l i'l” dor Bogproohun ; cun lC>,2*bl mtt don Herron L ii d t k • 
and Dr, G r u a o n uber sendee wir Ilmen in dor Anlage Abshr-ift 
dor Patentumnol dung, Dio Pabentanmeldung nelbsi v/urde auo recht- 
Lichen Grundon abgeotollt auf die Her ate 1 lung von be 1 niguogs.masae 
und die Gov/lnnung von ifebenprodukbnn ala ITetenanspruch erv/e unt ; 

Jodocb ial die iloglichkeit angesproohen, oie ilelnigungsRiasse als 
Nebcnprodulct anfallen zu lasson. 

Dor Kern den Verfahrons is:- die liindainpf'ung dea atzalkalisehen 
Gemlsnhe3 uater Bewenung bio nahezu zur i'rockno und aaaenliessonde 
Zerlegu ng, In den Laborvomuchen hat slch ein TroM/aelofen bev/ubrt, 
i't dei'i durch eingebra~hto Bisenbcile die Iviasse in Bevvegung gehalten 
Vvird und gleichzeit; ig eine L^einmahlung stattf indeb, so daB ein nahe 
zu staubf orraigeo Produkt ani'dllt, v/ie bereits ausgefuh; t, isfc ein 
wesentlicher Vorteil dea Verfalirens die hervoi ragend guto Absetz- 
backeit dea dchlanunes. 

Die MSglichkeit cine a kiuoatzea von nach unserem Verf hren erzeugten 
ocblar'Men zum eigont lichen Bayerscularnm und damit die Verbcsserung 
den Bayer-Verf ahrens ist vorgesehen. Der in der Ver.-'ahrenaschrif t 
erwiihnte Zusatz "nach Autoklaven " soli nur einc Iloglichkeit sein, 

Fin Zusatz von Kalk - nach den bishorigen Versuchen bio zu eineni- 
Verhrltnio 1 s 1 bozogen auf HagO - is - fur den AufschluB der Schlam- 
ne nicht schtidlicli und es ergibt si^h die Moglichkeit, auf dienem 
.Vcge die katrOlith- Bi l dung durch Bildung des unloslichen Galciun- 
Gilikaten zuruck^uhalten. Die Ihnen ubergebene Probe Aluminium- 
hydroxyd v/urde noch ohne Kalkzusatz durch AufschluB des Bauxits 
mib 5 Mol NaOIl, also 1 kg NaOH auf t je 1 kg, Bsuxit, gev/onnen, 

‘•ir wurden uns feeuen, wenn die von uns durchgefuhrte Arbeit in 
Fingliederung in Ihre Fabrication ein beide Teile befriedlgendes 
Prgebnio bri.ugt und at ollen unsere Jilrf ahrungen und nach Moglichkeit 
uns ere Mitarbeit zur weiteren Ausarbeibung des beide i’eile inter- 
essierenden Verfahrons zur- Verfiigung, 
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t'lg is l an sich ckannb , zur Kcinigung von Gasen, von Schv/ei elwaascr- 
atoli und Cyan eiaenhydcoxydhal bige Masson oinzuseuzon, die oln Lauta- 
naase oder als Luxmaase ekanub, tei dot* Aluminiuittoxydliorstellung nach 
den Lowig-Verfahreo aus liauxit unXallen. Nach diesora Vex’faliren wird 
dor- feingemahlone Bauxit nit 1 — 1,25 Mol Soda in Drohrohi’ofen im 
direkten Generatorgasfeuer Lei Not glut his sum Sintern erhitzt* Die 
griinlichc Maaae wird mib V.aoaer auogelaugb. Die Rucks band© werden 
nach Auswa:'Chen mib 2$ Alkali und 3o/ J V/aaser ale Gasrcinigungsmasse 
atgegeben, Aus den sntetandeuen Laugcm wind das Aluminiumoxyd durch 
Ausruhren und Ausfallen mib Kohlonsliure ent remit. Die Sodalosung 
wird zur ’Trockene Gingedanqu't , das 3a lz wird kalziniert und chit 
in dm Retricb zuriiok* Sin Nach bait 1st ei i i'uhlburer v'erlust an 
Aluminiumoxyd und Soda infolgo nicht zu verneidondev- Bildung von 
Nat v i um-Alumi ni um-S i 1 ika t • 

Der Vei dem aogen, Rayor— Vorf ah non zur Aluminiumoxydherstel lung mit 
flusnlger Natronlauge (ca. 1,7 Mol ) unter Druck bei 16o — 18o° an- 
f allonde Rotschlamm mit erhebliehem Eiaenoxydgehalt 1st gegon Schwe- 
£ elwassorstoff nahezu inakbiv, da eire Natriumf e rritbi ldung nicht ein- 
trltt. Dcr Rotschlamm entliellt alle nicht aui’gesclilossenen 1'cile und 
is l inXolge seiner i'einheit nur schwierig durch Druckriltrubion von 
der dickf liissigen Natriumaluminatlauge zu trennen. 

Bin drittCK Vcrfahron zur Auf och liessuig des Bauxits ohm; Druck mit 
Atznatronlauge boi i'emperaturen von 13o - 5oo° im Mol verbal iris 1*1,3 
der Chemischcn y'a rik Griosheim-Klektron hat sich in der Pi'axis nicht 
eingefuhrt , .veil der WOchsel zwischen den Perloclen des Eindampfens 
und der ZuTuhrung von £ luo ..■iger Natronlauge erhebliche ..armeverluste 
bodingtc und die Aualaugung dei’ Sehmelze im Realctionslessel koine 
betriebamaanig giinatigen Bodingungon darstollte, 

liiin Verfahron zur Aktivierung von Kiesabbr linden, iiiaenerzen oder 
ahnlichen eisenoxydhaltlgen, go gen Sohwef elwassers boff inoktiven 
Mnasen isb bishor nicht belt amt geworden. 
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warden i 3 •* Erl 1 •idunRa^eniloo soli ©a abor auch mSglioh aoln, Lassen 
miu KestgchnlLen von wenigcn Prozcat Wasoor baw# ©ben nooh breiigor 
Koa 3 lstena aui'ch geeignete Ausbragavorrichtungen. deni Keaktionsge— 
fjisn au ontnehncn und dei* /©rsetzung zuzui'uhren* 


Die Konaontratlo-' der Mutterlaugen kann erBindungsgemass ao hoch ge 
halten we l don, duss ©in© stuXenweiso Zorlogung don i'rinati’iumi’erri— 
tea ii or di© basloohen Ferrite erl'olgt. Bei der guten Absatzfahlg- 
Iccit das entstandenen Flisenhydroxydeo isb eire diakonti nucr liche 
Ausv/aschung im kuhrge.LaB,) rail; unsohliesso rider Dokantation mid eine 
fortsc'ureitendc Anroichcruug der Mutterlaugo an Nat riumhydr oxyd raog 
liob, iir* i nd> mgsgonixs 8 soil es abor auch rioglirh sein, die Auswa— 
sc bung in aincm Arbeitagnng vorzunehmen und ihn kontinuerlich zu 
geslalten. 


Die ©at at and© non MutUerlaugcn werdon vor ihror liuckkehr in ben Pro- 
ses;; ;:anz oder t© i lwciso drier Aufarloitung unterzogon, urn die out— 
siandenen Verbindungoa wie beiepielBWois : Aluminate, Kuprite, Aurate 
Selenite oder- Arsenite zu g winnen. Jc nach der Art des Ausgangs- 
stoifes kann die Gewinnung beiBpielsvvoise der in den alkalischen 
I/iuttorlaugen enthaltendon Metallverbin dunge n nan h an oich ockannten 
Verfahron zur Bes 3 erung der “‘irtschai tlichkoit zum Hauptzweck den 
ganzen Vorfahrena warden, Vor dem Wioderzusabz der Mutter la ug© 
zum Proseos kann durch eino iialkzuga.'e cine Kaustif izierung erx’elgen. 


Das durch Zerlegung der Ferrite entotandene Fisonhydroxyd sebzt 
si oh v --rhKlb nlsmassig gut ab. Dies stellt edge nub er dem Bayer- 
Veriahrcn eine ivesent liche Verbesscrung dar , da unauf geschlossene 
FisenoxydteilcVien inTolge ihrov geringen Obcrilachenkrdfte oich 
nur schwer und nur durch Dr uc ki‘ i 1 1 r a t i on aus starker Mutterlaugen 
entPernen laosen. Durch die hoho Oberf lachenoktiviti.t des Eisen— 
hydroxydgels warden kolloidal in Ldoung gogangene V erunre ini gunge n 
der bciapielsweise Datriumaluminatlauge wie SiOg, TiOg uav/. mit 
zu Boden geriosen und es ist eine saubere Trennung moglich. 

Erfindungsgemuss Boll 03 auch moglich sein, duroh Zuaabz von nach 
dem obeu beschriebenen Verfahren erzeugten alctiven Eiscnhydroxyd zu 
dem die Autoklaven des normalen Bayer-Veri’ahrens odor einer seiner 
Abai-fceA verlassenden Keaktionsgeraisch die Absetzbarkeit de3 Rot— 
ochlammes zu verbessern und gleichzeitig die Al.uminntlaugen zu 
reinigen# 
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hcuarlig lot die Zi'kenntnis, daB 3 die Ubevfuhrung von Eisenoxyd in ili- 
schhydroxyd ttoex* Watrlumrerrite bei’eita boi ilhnlich rallden Bedingungen 
v;ie bci den Nayor— Vorfahro.n mbglich lot, wean, die IJaouen fast Oder 
ganz avu* i'rockon© gebrachb v/oilden und duos a.lo HandhaVung der Shhmel- 


zc teeknisch leicht lob, wen a die i.iaason wrihrond deD Eindampfungs— 

programmes bewegt werden, Bei Ansntzen nit boispielsv/eise bis zu 

% 

j> Liol MaO!I ,io idol Oxyd gelingt oie quantitative llmwandlung der staub 
rein goiaahlerxcn Masse in I'ampersturbcreich bis zu 300°. Das Bisen— 
oxyd lot hicr'oei in I’rinatriuraf orrit umgewundelt. I'-rfindungsgemdss 
so Li o,; av er uuoh mbglich sola , oie Umsetzung mit 1 2 f.'iol NaOH durch 
Biu'iihron !J )d tempera turen zwiochen 150 200° eintuhalton* Die Umsetzung 
fulr-L hiorbei zum busischen Mononatriumf errit. 


Die .a sue eiru hierzu mit f eaten Na U riumhydroxyd sad vvenig Wasoar 
angepastet und in dan Reaktiorsgef e.B georacht, das beispie lwoise aus 
oin.yn nit Luhrwei'k versohenen lleosel Oder aus einer unlaufenden Tro- 
ckentrommel unter Golf iigung ent3prechend achv/erer MahtkSrper , bei- 
spioisweino Bisenkugelr., bes -cben kann. Das Neaktionogefass kann mit 
Aussoubchcizuag verse hen sein. Pernor kann die Eirdampfung uurch 
L’barleitcn von hasserdampf Oder kohleno; : ui*eiroier Luft Oder eines 
Genisches von Dautpf und Luft geforderb werden. Dio notwendige Heioo- 
luft kann auch durch Ausuubzung der Abhitr.e eines Indus trie of© ns 
odor Dampfkossels g wonnon warden. 


iirf indungsgemdao soli eo moglioh sein, stabt des fosten Natriumhy- 
droxyds die f e ingenahl cnen iiaosen mit fluosiger Natronlaugc aazupa- 
sten odo 1 - die notwondigo Menge Natron la uge v/uhrend des iSindampf ungs- 
vorgnnges in den Trockorier oinzuf iihren* Dio Eindampf ung kann koatinuier 
lich erfolgen. 


Bs ist erkonnt worden, dans nicht nur Kotschlamra nd Bauxit hiernach 
auf ges o iilosse a warden k5nnen, s ndern auch andore iaaktive Eisenoxyd- 
masson mit gut ex* Aus eutc auf go jchlossen warden, v/ie z.B, die bishor 
als wort .loo auf Hal do gefahrene .1 Ruckstande dex* Gewinnung Von schv/ef- 
liger Eauro beispielswcise durch Abrostoa von P.yriten Oder ausge- 
brachten Gaaroinigungsmasso (Kiosabbrande), 


Das in mehr Oder wenigor feinkbrniger Poim anfallonde Frodulcb soli in 
v/asaer oder in be re it a angere.ichtrten Mutterlaugen in besonderen Zer- 
sotzern eingotx'agon werden, nachdem es notigenfalls vorher aufgebahlen 
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Js aoll erf i n dungs genii os welter nQ ;lioh aoiu, clen Aufoonluas dor 
^iaeaoxyd onthalbenden ^annea unter bell eioo® Wraafcz «os Nati'ium- 
hydroxy da (lurch Alkaliaalao duroh zuTuhron wio .leiapieln.-oiao Natrium 


©hlorid, ij o aoll weitcrhln a&r.lioh eein, don Au^sohluan unber teilw# 
Wraaba duo Nat - ri uuhy dr oxyda duroh Vorbind'.mgcn der alkoila^hen ftrden 
durohauf Uh v on , beiapiolsv/cioo duroh /.uaaba von Cnloiura- odor Wagne- 
8iumoxyd, -ilydroxyd , -Qaronat, •Chlorid odor -Sulfat, Wo lednnen auch 
Goniooho dlesor 3a Lae vor ando wei'don, iiin iiuaaba von kioineron Wen- 
gen iirdalkali-VeL'bindujii'jon zur Nat-ronlauge bzweokb die Verhinie rung 
«' »©:• nildang von Natrium-Alura:Lnium-3 i liked; duroh vorzelbige Biridung 
do-- vorhandencn odor wtlhrond her Reaktion ontsbehondcn reaktionsfuhi 
gen Kicselsaure^ iiei fvrnaba von Nati’iur.ihydi'oxyd, bcispieloweiao 
duroh Ralk, konnen auch 'icnperaturen von ubor jjoo 0 angowondt werden. 


Wo soli errindungGgcm&ss welter nUglioh aein, die mit Kalk odor ande 
t'en Verbtndungen der alkali aohen lOrden aui'g03calosaenen Wasson nach 
Vcrlaancn dea doakfcio-'sgei'iisocn mit zur Locurig dor entatandenen lie— 
Uallverbindungen eispiola else Aluminium- Ver bind ungen, auareichendcn 
Alkaliaalzloa ungen, r eispiclswcisc 3oda, umzusetzen und damib die 
umlauTondon und einzudampfendcn Lau -onmengen auf ein kindest maos 
au beschrhuken. Ws konnen auch verdUnnte bzv/, oehr verdUnnbe Alkali- 
3 : laloaungen zu;* Losung dor Wrdalkali-Hydroxydd vorvvandfc werden. 


Wriindung3genass 8oll os auch mBglich oein, dui ch billigen Aul’schluss 
mit ¥orbindungon dc.r alkaliachen Wrden aktivierten Hotachlamrn dem 
die Autoklaven des Bayer-Vorf ahrono verlusscnden aeakti rnsgemisch 
zuzufuhrcn, um damit die Ab3oi,zfnhigkeit deo Kotcchlammes zu ver— 
bessorn und die Reinigung der Aluminat laugan zu Qteigem* 
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tateatcmsprttohe ^ 

1,) Verfahren zur- Herotelluu von Gasrelni Aktivie— 

rung von ciaonoxydhalfcigen Hansen duroh Uberfuhrung den iSisen— 
oxyd.. in Nabriumf errit und iilsonhydroxyd dadureh gokennzcichnet 
daa : dio eiscnoxydhaltigen foracon t el Tempera buron unter ;>oo° 
rait Natriumhydroxyd in einem iiol-Vorhdltnio bis zu li 3 unter 
Bcwcgun den k e akt 1 o n s go m is ch e s eingedampft werden. 

2«) Verfahren gomans Anspruch l da duroh gelcennzei chnet , das dan Na- 
triumhydroxyd ganz odor teilweiao durch Verbindungen der alkali 
schen lirden ersebzt wird, 

Verfahren gemass Ansprueh 2 dadureh gekennzeichnet, dass die 
Aeaktionsprodukto mit Alkalilcisungen umgesotzb warden. 


4,) Verfahren gemass Anspruch 1-3 gekonnzeichne . dadureh, das.;, dio 
in den f.tutterlaugon enbhaltenden tie ball- und Uetalloidver/i • in dun 
gen durch Aufor. eiten .der Mutberlaugon gewonnen werden, 

!?•) Verfahren gemdss Anspruch 1-4 dadu. ch gekonnzeichne U, daaa die 
anfollenden dealctiongprodulcbe den die Auboklaven des .Ga ,er-Ver- 
fchrens vcrlaoscnden kealrbionsgemischen aus^ esetzt erden, 

6,) Verfahren gemass Anspruch 1—2 dauurch gekennzeichnet , duss 
Beaktionen und FeinmaBilungen der Keaktioasprodulcbe in einem 
Arbeit sgang erfolgen. 


7, ) Verfahren gemass Anspruch 1 und 2 dodurch gekennzeichnet, dass 

wahrend dec jiin&ampfungsvorganges kohlensdurefroie Luft durch 
das Beaktionsgefass geleit^b wird, 

8, ) Verfahren gemass Anspruch 1 und 2 dudurch gekennzeichnet, dace 

wahrend dec iiindampfungsv organ ges zeitweise ein Gemisch auc 
Dampf und kohlensaurefreier Luft durch das Beaktionsgefass 
geleitel wird, 

9*) Verfahren gemass Anspruch 2 dadureh gekennzeichnet , dasc die Hy 
droxyde der alkalischen Ex*de aus dem Beoktionsprodukt durch Al— 
kalisalzs entfernt werden, 

lo,) Verfahren gemass Anspruch 2 dadureh gekennzeichnet, dass die 
Beaktionen auch bei Temperaturen liter 3oo^ durchgefiihrt werden. 
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